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Abstract (Basic) : FR 2300354 A ^ 
Presensitized lithographic printing plates contain a layer of a ^ 
photosensitive p-amino-benzene diazonium salt (I) substd. on the N atom ^ 
of the amigo gp. by a 7-22 C alkyl or alkylcarbonyl gp. Plates have gjj 
good sensitivity and after exposure the unexposed portions are easily yj 
washed off to leave a ready to use printing plate with hydrophilic qq 
areas and lipophilic ink receptive areas. Pref . (I) has the formula:- 
where Rl = H or 1-4C alkyl R2 and R3 = H, 1-4C alkyl, l~4c alkoxy, 
halogen, -N3 -COOH, -S03H -N02 , or -N+ = N or R2 and R3 together 

form a condensed ring which is opt. substd. by one or two of the above 
gps., Y = -CH2- or -CO-, n = 5-20 and X- = an anion. 
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iprescnte invention due a Ik collaboration de Monsieur Georges, AchiUe, 
IHUPOr, ep MadenK)iselle Slmone, #eannme, YOSS^ et realisee dans les services 
de la Deaand«res» est relative i une plaque presensibilis^ comprenant une 
couche d'une composition diazol^ue utile, en particulier, pour former une plan- 
5 Che d'lDvression lithograpM4ue et h un proc^d^ qui utilise cette plaque prfi- 
sensibilisle pour preparer une planche d»tfaq)ression lithographique- 

On connait les proced^s diazotypiques qui utilisent des composes diazolques 
qui sont decomposes sous I'action de la lumiere, en partinulier la luai^re ultra- 
violette. Apr&s exposition' suivant uic image d«un produit photosensible compre- 
10 nant ubc couche d»une con^sition diaaolquc, on fait cnsuitc reaglr le compoU 
diazoXqoe des plages non exposes s*r un copulant ou coupleur de la classc des 
ph4nols ou des amines aromtiqoes pour fonner un colorant ^^^^g^^^lL^ 
sur un support absorbant, tel qu»un support de papier sans xJfS^aH^ comae 
decrit, par exe^lc dans I'ouvrage de L. P. CLOtC "La technique Photographic*" 
15 6e edition, page 578 a 580. Ob utilise habitiiellement des sels de diasonin 
correspondant, par exeaple, a la formule suivante : 




ou R represente un atoae d»hydrogene ou un radical alcoyle inferieur habituel- 

A 

lement de 1 a 4 atoofes de carbone et X represente un anion. Le noyau bcn- 
zenique du sel de diazonius pent ttre substitue par des radicaux varies. 

20 On connait «assi des papier s pour diazotypic qui contiennent des sels de 
diazonin qui donnent des images de colorant aaoique par couplagc avec des co- 
pulants usuels tels que des phenols, sels de diazonium dont l»atMe d*azote du 
groupe amino est substitue par des radicaux alcoyle dont la longueue de la 
chalne pent atteindre 18 atones de carbone, comma decrit an brevet fran^ais 

25 1 398 576. 

O'autre part^on a d^ja propose de nombreux composes diazolques comme composes 
photoscnsibles en photolitbographie. « peut utiliser une couche d»un compose 
diazolque applique sur un support lithographique corame decrit, par exemple, au 
brevet des Etats-Unis d'Amerique 1 208 849. 
30 Apres exposition a un negatif^ le .coo^ose diazolque des plages expos^es a 
la Iwaiere est decoa^ose et rendu insoluble. On d^pouille ensulte les plages non 
expos^es et on obtient une planche d'impression lithographique qui porte une 
image positive lipophilc qui accepte I'encre, 

Le COB90S6 diazolque peut Stre un compose non polymere et Stre applique sous 
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la forme d'une solution qui ne contient pas de liant organique comae decrit, 
par exemple, au breVet des Etats-Unis d'An^rique 3 208 849. Cependant Ic 
compose diazolque non polymere est habituellement applique sur un support 
lithograph! que en presence d»un liant organique conme decrit, par exenple aux 
5 brevets franqais 1 560 718 et 2 111 192. On connalt aussi des conipDs''ds diazotques 
polymlres, ou rSsines diazotques qui sont utilisees conme composes photosensi- 
bles pour plaques presensibilisecs, resines diazotques dans lesquelles les 
groupes diazotques sont fixes sur des chalnes de polymeres, par exemple les 
polycondensats formes par reaction d'un sel de diph£nyl-amine-4.diazonium sur 
10 le formaldehyde, en presence d'acide sulfurique ou phofephorique concentre, 
conme decrit, par exemple, au brevet franqais 1 051 461. 

Les composes diazotques non polymeres utilises comme composes photos ens ibles 
en photolithographic dans la technique antlrieure sont des composes qui peuvent 
contenir des substituants aliphatiques fiEes, soit sur les noyaux aromatiques 
15 soit sur I'atMe .d' azote du groupe amino, substituants aliphatiques qui sont des 
radicaux alcoyle inferieura contenant habituellement 1 a 4 atomes de carbonc. 

On connalt, d" autre part^ des ails de diazonium non polymeres port ant des 
substituants a llongue chatne sur I'atome d' azote du groupe amino fixe sur le 
noyau benz^nique du sel de diazonium, comme decrit au brevet alleaand 188 909. 
20 Ces sels de diazonium a longue chalne reagissent ensuite sur des copulants, tels 
que des naphtals pour former des colorants azOlques utiles comme colorants pour 
textiles. Cependant le hrevet allemand 188 909 ne mentlonne pas que les sels de 
diazonium a Ipngue chalne peuvent ttte utilises comme cOTipdses photosensibles ; 
pour preparer des plaques prisensibilisees utiles, apres exposition dt depouil- 
25 lement,pour former des planches d« impression lithographique. 
La presente invention a notaranent pour huts : 

- une plaque presensibiliscc par une composition diazotque dont le compose 
photosensible de la classe des sels de diazonium comprend un substltuant 
aliphatique a longue chalne, plaque presensibilisee qui, apr«s exposition 
30 suivant une Image negative et depouillement, fournit une plhnche d' impres- 

sion llthographioue portant urie image positive de reserve particulierement 
hydrophobe et acceptant I'encre grasse d'imprimerie, grSce au substituant 
aliphatique a longue chalne dans la molecule du sel de diazonium photo- 
• sensible. 

35 - un precede qui utilise cette plaque presensibilisee pour preparer une 

planche d*impression lithographique. 
La plaque presensibilisee suivant I'invention utile, apres exposition sui- 
vant une image et depouillenent, pour former une planche d»impression lithogra- 
phique, plaque presensibilisee qui comprend un support sur lequel est appliqu^e 
40 me couche d'un sel de diazonium photosensible, est caracterisee en ce qu'elle 
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comprend une couche d*un sel de diazoniim qui est un sel de para-aninobenz^ne- 
diaaonium substitue sur I'atome d*azote du groupe aid no 'par un radical choisi 
dans le groupe constitu^ par les radicaux alkyle at alkylcarbonyle contenant de 
7 a 22 atoaes de carbone. 

Suivant un mode particulier de realisation, le sel de diasonium correspond 
a la formule gineritt suivante : 

CH34CH^)^.Y-N 
R 

o& represente un atome d'hydrogene ou un radical alkyle inferleur de 1 a 4 
atomes de carbone tel que le radical tnethyle, cthyle, propyle ou butyle, etc, 
et R^ rcpresentent chacun un atome d'hydrogene, ,un radical alkyle infe- 
rieur de 1 a 4 atomes de carbone tel que le radical methyle, cthyle, propyle, 
butyle, etc ; un radical alcoxy infer ieur de 1 a 4 atomes de carbone tel que le 
radical methoxy, ^thoxy, propoxy, butyxy, etc, un radical halogeno tel que 
chloro, beteo, fluoro, etc, un groupement azide -N^, un radical carboxyle -COOB, 
sultfo -SO^H, un radical nitro ou un deuxieme groupe diazoniim, ou bien 

et R^, conslderes ensemble avec le radical benz^nique auquel lie sont 
fixes, representent les atomes de carbone et d'hydrogene nicessaires pour former 
un groupe a cycles condenses, tel qu'un ggoupe naphtyle, eventuellement substi- 
tu5 par un ou plos^urs radicaux tels qu'indiques ci-dessus, 
Y represente un groupe methylene -CH^- ou carbonylc -CO- 
n represente un nombre entier de 5 ^ 20, avantagcusement un nombre entler 
de 10 a 16, et, 

X® represente un anion utilise habituellement dans les sels de diazonlun tel 
que I'anion chlorure, bromure.peirchlorate, fluoborate, chlorozlncate, etc. 

On pent pr^arer les sels de diazonium utiles pour I'obtentlon des plaques 
presenslblllsees suivant I'inventlon, en particulier les sels de diaronium 
correspondant a la formule generale precedente, en operant par des prodedes 
varies. Suivant un mode de realisation, on peut, par exemple, utiliser un 
procede tel que d^crit au brevet allemand 188 909 predte. Par exemple, on peut 
faire r^agir un adide gras R-COOH dont la chalne aliphatique R comprend un 
nombre d* atones de carbone comprls entre 6 et 20 a<i» une anlnc aromatique telle 
que l^aniline, INk-naphtyl-anine ou la Jl-naphtylanlne pour former I'anlllde ou 
le napbtylanide correspondant* 

On nitre cnsuite par I'acide nitrique pour former par exemple le para-nitro- 
anlllde. On reduit ensuite la fonction nitro en fonction amine et on obtlent le 
para-a&lno-anlllde que I'on peut dlazoter de la manilrec usual le pour obtenlr le 
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Sulvant un autre mode de realisation, on fait reagir la para-ph^nylene- 
diamine sur un acide gras tel que preccdemment decrit pour fonner la para-N- 
alcoyl amino aniline que I'on transforme ensuite en sel de diazonium par la 
5 methode usuelle. 

Ces sels de diazonium presentent des proprietes apprecices pour la pr%)ara- 
tion de plaques presensibilis^es utiles pour preparer, des planches d'lmpression 
lithographique suivant I'lnvention, lis sont en effet solubles dans I'eau, ou 
bien lis pcuvent fetre facilenent disperses dans I'eau, propriete qui est par- 
10 ticulierement interessante pour depouiller Ics plages non expos£es. lis sont, 
en outre, facilement solubles dans les solvents organiques hydrophiles tels que 
les alcools inferieurs conme I'alcool €thylique, I'alcool Isopropylique, etc, 
les cetones inferieures telles que I'acetone, la methyl ethyl c^tone, etc. D'autre 
par^,par exposition a la lumiere, ils donnent des images hydrophobes et oleophlM^ 
15 les qui acceptent I'encre grassc d'imprimerie gr^ce au substituant aliphatique 
a longue chalne qu!lls contiennent. 

Pour preparer les plaques presensibilisees suivant 1« invention, on applique 
sur un support, qui sera defini cl-apres, une solution d»un sel de diazonium 
dans un solvant conme precldenment decrit, a une concentration qui pent verier 
20 considerablement mais qui est habituellement comprise entre 1/100 000 et 5/160 
en masse, avantageusement a une concentration d 'environ l/lO 000 a 1/100 en 
masse, de maniere a obtenir une couche mince de sel de diazonium appliquee sur 
le support. II n'est pas necessaire d'utillser un llant polymere pour dissoudre 
ou disperser le sel de diazonium. 
25 On pent utiliser n'importe quel support lithographique usuel pour preparer 

les plaques presensibilisees suivant 1 'invention. On peut par exemple utiliser 
des supports metalllques tels que des supports de zinc ou d'aluminium, des 
supports de papier ou des supports de matiere plastlque. 

On traite habituellement les supports metalliques, avant I'enduction de la 
30 solution du sel de diazonium, pour modifier I'etat de surface du m^tal, en 

particulier pour rendre hydrophile la surface du metal et pour accroltre 1' ad- 
herence du sel de dlazonliim a la surface metal lique. 

On peut falre subir aux supports metalliques un traitement mecanique, par 
exemple^on peut donner un aspect grene aux supports d* aluminium poll au moyen 
35 de machine de grenage ou de brosses d'acidr. Ce traitement mecanique est souvent 
Insuffisant pour obtenir une adherence satisf aisante du sel de diazonium sur le 
m£tal« Dans ce cas, on peut traiter les supports d' aluminium par. des proc^^s 
chimiques tels que les procedes de silicatition ou de phosphatation, etc, ou 
par des prpcedes electro lytiques tels que les procedes d'oxydation anodique ou 
40 par des combinaisons de ces procedes. 
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Le procedS de slllcatation consiste, par exemple, aprfes nettoyage de la 
surface du support d ■ aluminium par une solution basique, puis &rentuel lenient 
par une solution d'aclde nitrlque, k traiter la surface d'aluminium par une 
solution aqueuse d'un silicate alcalin afin de revfitir la surface d'aluminium 
5 par une mince couche de silicate alcalin. 

On peut aussi utilizer des supports lithographiques en papier, par exemple, 
des supports de papier enduit d-une couche d'une dispersion d'une charge Bin€- 
rale telle que le sulfate de baryum dans un liant colloidal tel que I'aaidon, 
la casSlne, l-alginatc de zinc, la carboxspmethylcellulose, etc, des supports de 
10 papier enduit d'une couche de liant filmogene oleopMle, tel que decrit au 

brevet franqais 1 298 710, ou bien des supports de papier reconvert d'une couche 
de silicate d'ethyle hydrolyse puis d'une couche d'un coDsposS alcalin tel que 
I'hydroxyde de sodium, la surface du papier Itant alnsi rendue hydrophobe, co^ 
me dferit a» brevet des Etats-Bt^s d'Aafalque 3 063 639. On peut aussi utlllser 
15 des supports de papier. €ven£uellemcnt enduit d'un polymfere tel que le polyethy- 
lene, sur lesquels on applique une couche hydrophile qui coaprend du polyalcool 
vinyitque et de I'brthosilicate de tetia^thyle hydrolyse co»oe decrit k la de-ande 
de brevet fran^ais 73 32 716 o« bien la couche hydrophile comprend 9es particules 
de silice colloldale et de I'orthoslUcate de t«tra4thyle hydrolysS disperses 
20 dans de I'alcool polyvinylique coone dfcrit i la demande de brevet fran^rf* 
73 00 184. 

On peut aussi utiliser, pour preparer les plaques prlsensibilis^cs suivart 
I'invention, des supports lithogtaphiques en matiere plastique, par exesaple 
des feuilles d' acetate de cellulose ou *4nn polyester, tel que le polyt^rephta- 
25 late d'ethyleneglycol, fiventuellement substratees par une couche qui aaeliore 
I'adhfaence de l'i«i«e fomee par ejqiosition et depouillement, image acceptant 
I'encre d? is^rcsslon, cette couche de substratiHB pouvant 6trc une couche de 
gglatine ou d'un polymfere synthetlque tel qu'un polymere de chlorure de viny- 
lidene, de formal ou de butyralvinylique, etc. 
30 Pour preparer les plaqqes prfeensibilisles suivant 1- invention, on applique 

la solution de sel de dlazoniun sur le support lithographique en utillsant 
n'li^rte quel proc«d6 de couchage usuel, par exemple au tremp«, I la radette, 
par couchage a la tremie, etc. 

On peut appliqupr la couche de sel de diazonium sur le support lithographi- 
35 que sous des gpaisseurs varices, par exemple sous une epaisseur comprise entre 
1 |i et 100 |i, avantageusement sous une 6paisseur d'eiwlron 5 p a 20 p. mesuree 
k I'ltat sec. 

Jipres ejq)osition a la lumiere de la plaque presensibiliste, le sel de 
diaEoainm des plages ejqios&s est ditrult avec liberation d' azote et formation 
40 d'un coiq>os£ organique hydrophobe et ol&phile, qui repousse I'eau et accepte 
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l«encre. On lave ensuite a I'eau les plages non expo sees dans lesquelles le 
sel de diazonium est dissous ou disperse par I'cau de lavage. La durce du 
lavage pent varier consld^rablement suivaht le sel de diazonium utillsl, mais 
il suffit habituellement de laver la plaque prlsensibilis^ expos^e, pendant 

5 une duree comprise entre 10 s et 3 mn. 

Aprfes lavage de la plaque presensibilisee expos^e, la planche lithographi- 
gue comprend des plages hydrophiles qui acceptent I'eau et des plages oUophi- 
Jes qui acceptent I'encre. 

Les exemples suivants illustrent 1' invention. 

10 EXEMPLE 1 : 

Pla que prgsensibilis^e ^ chloro zlncate de para- stearoyl aminobenzenediazo- 
nium. 

Preparation du sel de diazonium : 

On chauffe a 200°C, sous atmosphere d' azote, pendant 20 mn, un melange 
15 Iquimol^culaire, fincment broyi, d'acide st^arique et de par a-phlnylene-dl amine. 
Apres refroidissement, on broye le produit obtenu et on le cristalUse deux 
fois dans I'alcool ^thylique. On obtient des aiguilles blanches de para-N- 
s t earoy 1 ami no ani 1 i nc • 

On dissout 2 g de ce compose dans un melange de solvants constitu^ par 20 ml 
d'acide acltique et 20 ml de chloroforme. On ajoute 1 mi d»aclde chlorhydrlque 
concentrS. Le chlorhydrate de I'aninc pr^cipite sous forme d'une p^te que I'on 
refroidit k une temperature inf^rieure k lOt. On ajoute ensuite 1 g de nitrite 
de sodium et le prlcipit^ se dissout. On ajoute alors une solution de chlorure 
de zinc et on obtient un pr^cipitl de chlorozlncate de p-stlaroylanlnobenzene- 
25 diazonium, sous la forme d'une poudrc beige. 
Preparation de la plaque presensibilisee : 

On prepare une solution du sel de diazonium precedemmcnt decrit dans Vaci- 
tone S la concentration de 0,5 g par litre, puis on applique la solution sur 
une feuille d« aluminium anodisee puis traitec par une solution de silicate de 
30 sodium. Apres evaporation dii solvant, la couche de sel de diazonium de la 
plaque presensibilisee presente une epaisseur d'environ 5 )i. 
Preparation de la planche d^ impression : 

On expose une plaque presensibilisee, a travers un n^gatlf au trait, a la 
lumi^re gmlse par une batterle de 8 tubes a vapeurs de mercure de 16 W chacun, 
35 dlsposee a 15 cm de la plaque, pendant 5 mn. On depouille ensuite les plages 
non exposees par lavage a I'eau pendant quelques secondes. 

La planche lithograph! que ainsi obtenue est pr&te a I'enploi sur une presse 
lithographique, Utillsee sur une presse offset, cette planche llthographlque 
permet de falre plusleurs milliers de tirages de bonne qualltc. 
40 EXEMPLE 2 : 
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Plaque presetxstblltsee au chloroziacate de para-Iauroylaminobenzeiiedlazoniiim 
Preparation du sel de diazoniup : 

On reproduit le mode op^ratoire dicrit a I'exeqjle 1 pour preparer la H- 
stlaroylaninoanillne, mais on remplace I'acide stearlque utilise h l* e»emp le 1 
5 par l»aclde laurique. On obtient ainsi la para-N-lauroylanino aniline (ou H- 
.lauroyl-p-phfeylene dlaaine). 

On diazote cnsulte le compose precedent en operant de la mantcre suivante : 
On dissout a chaud 3,8 g de para-N-lauroylanino aniline dans 100 ml d'acide 
acetique puis on ajoute 2 ml d'acide chlorhydrique concentHe. On re£roidit 
10 ensuite i une temperature inferieure a lO^C et le chlorhydrate de I'anine 

preclpite. On ajoute alors, en agitant fortement, une solution contenant 2 g de 
nitrite de sodium dans 20 ml d»eau. Le precipite se dissout et on f litre 
I'anine qui n'aurait pas r^agi. On refroidit la solution a une temperature 
inferieure a 10**C et on maintient cctte temperature pendant 30 mn, puis on 
15 ajoute une solution de 3,5 g de chlorure de zinc dans 50 ml d'eau et il se 

forme un precipit^ blanc de chlorozincate de para-N-lauroylaainobenzenediazo- 
niura, soluble dans l*eau et les solvants usuels. 

Preparation de la plaque presensibiltsee et de la planche dUmpression : 
On opere conme a I'exemple 1, mais on remplace 1' acetone par I'alcool 
20 etbylique pour preparer la solution de sel de diazoniisn, et les rcsultats 
obtenus sont semblables h ceux qui sont decrits a cet exea^le. 
EXEMPLE 3 : 

Plaque presenslbllisee au chlorozincate de 3-carboxy-4-stearoyl-aninobenzenft 
diazonium : 
25 Preparation du sel de diazonium : 

On dissout 5,4 g d'acide 5-nitro-2-3Hinobenzolque dans 50 ml de pyridine, 
puis on ajoute 8,8 g de chlorure de stearoyle. On chauffe a reflux pendant 24h, 
puis on verse la solution dans I'eau. On obtient un precipiti que I'on filtre. 

On dissout le precipite dans I'alcool ethylique puis on le precipite a 
30 nouveau par de l*eau acidulee et enfin on le recristallise dans un melange 
hydroalcoolique. On obtient ainsi I'acide 5-nitro-2-.N-stearoylaninobenzolque 
(Tf = 140°C). ' ■ 
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Analyse C X N % 

Valeur thiorique : .66,94 6,25 

Valeur trouvee : 67,2 6,02 

On rcduit ensuite le derive nitre en amine en operant de la manlcre suivante: 
5 On prepare un melange reducteur en ajoutant a 40 ml d»acide acetique et 

10 ml d'acide chlorhydrique, 30 g de fer en poudre. On chauffe ce melange ! 
80<*C puis on ajoute goutte a goutte, en 30 mn, una solution contenant 8,5 g 
d'acide 5-nitro.2-N-stearoylamiiiobenzotque dans 100 ml d^acide acetique. On 
maintient la temperature de 80»C pendant 30 mn. On f iltre ensuite les boues 
10 ferriques puis on traite le filtrat par l»eau pour precipiter le derivl amine. 
On recristallisc alors le precipite dans un melange a volumes egaux de chloro- 
forme et d'acide ackique. On obtient ainsi des cristaux beige clair d'acide 
fi-amino-2-N-stearoylaninobenzotque (Tf = 180**C). 



Analyse 


C % 


H % 


N% 


15 Valeur theorique : 


71,77 


10,04 


6,69 


Valeur trouvee : 


71,69 


10,15 


6,62 



On diazote ensuite le derive amine en operaati de la maniere suivante : 
On dissout 2,1 g d'acide 5-anino-2-N-stearoylaminobenzolque dans un melange 
chau££e comprenant 25 ml de chloroforme et 25 ml d'acide acetique. On refroidit 

20 la solution a 5®C, ce qui provoque la formation d'un precipite finement cris- 
tallise, puis on ajoute, en agi t ant, success ivement, 1 ml d'acide chlorhydrique 
et une solution contenant 1 g de nitrite de sodium dans 10 ml d'eau. Le pre- 
cipite disparait. On maintient le melange a 0°C pendant 30 mn, puis on ajoute 
une solution de chlorurc de zinc pour precipiter le chlorozincate de 3-^ carboxy- 

25 4-N*stearoylaminobenzenedlazonlum. 

Preparation de la plaque presensibilisee et de la planche d'impression : 

On opere conme a I'exemple 1 et les resultats obtenus sont analogues a ceux 
de I'exemple 1, c'est-a-dire qu'on obtient plusieurs milliers de tirages de 
bonne qualite a partir d'une planche lithograph! que preparee avec ce sel de 

30 diazonium. 
EXEMPLE 4 ; 

Plaque presensibilisee au chlorozincate de 3-carbo3cy-4-N"laur oylamino - 
benzene diazonium . 

On reproduit le mode operatoire de I'exemple 3, mais on remplace le chlorure 
35 de stearoyle par le chlorure de lauroyle pour preparer le sel de diazonium/ 

On obtient, avec la planche lithographique preparee avec ce sel de diazonium 
plusieurs milliers de tirages de bonne qualite. 
iajsrfPLE 5 ; 

On reproduit les modes operatoires des exemples 1 a 4, mais on remplace les 
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supports d' aluminium utilises a ces exemples par des supports de papier sur 
Icsquels on a applique une couche hydrophile qui comprend de la sillce 
colloldale et de I'orthosilicate de titralthyle hydrolys^, en dispersion dans 
du polyalcool vinyllque, conne decrit a la demande de brevet fran^ais 73 00184 
prlcltee. 

On obtient ainsi des planches d'impression lithographique qui permettent, 
chacune, d'obtenir environ mille tirages de bonne qualite. 
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RKVEHDICATIONS 

J - Plaque presensibilisee qui comprend un support lithographique sur Icquel 
est appliquee une couche d'un sel de diazonium photosensible, caracterlsee 
en cc que le sel de diazonium photosensible est un sel .de para-aninobenzene. 
diazonium substitue sur I'atome d« azote du groupe amino par un radical 
choisi dans le groupe constitui par les raditaux alkyle et allcylcarbonylc, 
et contenant de 7 a 22 atomes de carbone. 
2 - Plaque presensibilisfie conforme ^ la revendication 1, caract&rls^ en ce 
que le sel de diazoniim correspond a^la formula suivante : 




CH^.(CH^) -Y-N- 
3 2 n I 

ou represente un atome d'hydrogene ou un radical alkyle 4le 1 ^ % atcnes 
de Carbone, 

et representent chacun un atome d'hydrogene, un radical alkyle de 1 
a 4 atomes de carbone, un radical alcoaty de 1 a 4 atomes de carbo«e, ua 
radical halogeno, un groupe azide -N^,™ radical carboxyle -COOS, sulfo 
-SO H, nitro -NO^, ou un deuxieme groupe diazonium N, ou bien^ 

^ et R^, consideres ensemble avec le radical benzeialqce aoqwel ils sent 
fixes representent les atomes de carbone dt d'hydrogene neccssalres po«r 
former un groupe a cycles condenses, evenduellement subs ti toe par un on 
deux radicaux tels qu'indtques ci-dessus, 
Y represente un groupe methylene -CH^- ou carbonyle -CO-, 
n represente un nombre entier de 5 a 20^ et 
X® re^pfeente un anion. 

3 - Plaque presensibiliisee conforme a I'une quelconque des revend lea t ions 1 et 

2, caracterlsee en ce que le sel de diazonium est choisi dans le groope 
constitue par les sels de para-st^aroylaminobenzenediazonim, les sels de 
para-lauroylaminobenzenediazonium, les sels de 3-carboKy-4-st&^oyl^ino- 
benzene-diazonium, et les sels de 3-carboxy-4-laureylaninobcnzenedia«onixHn. 

4 - Plaque presensibilisee conforme a l*une quelconque des revendlcations 1 a 

3, caracterlsee en ce que 1' anion du sel. de diazonium est choisi dans le 
groupe constitue par les anions chlorure, bromure, fluoborate, perchlorate 
et chlorozincate* 

5 - Plaque presensibilisee conforme a I'une quelconque des revendlcations 1 a ^ 

caracterlsee en ce que la couche de sel de diazonium a une ^aisseur, mesu- 

ree a I'etat sec, d'environ 1 p a 100 p. 

6 - Plaque presensibilisee conforme a I'une quelconque des revendi cations 1 a 5, 
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caracterlsie en ce que le support lithographlque est choisl dans le groupe 
constltu^ par les supports id^aluDLlnlum anodisSs puis tralt^s par une 
solution de silicate de sodium et les supports de papier sur lequel on a 
applique une couche hydrophile qui comprend de la sillce collotdale et de 
l*orthosilicate de t^traethyle hydrolyse, en dispersion dans du polyalcool 
vlnylique. 

Plaque presenslbillsee con£orme a I'une quelconque des revendi cations 1 a 6, 
caracterisee en ce que la couche de sel de dlazoniian photosensible a ete 
appliquee sur le support lithographique, sous la foxme d'une solution dans 
un solvant organique volatile en I* absence de tout liant polymere fllaogene. 
Procede qui utilise une plaque presenslbillsee conforme a I'une quelconque 
dcs revendi cations 1 a 7, pour preparer une planche d' impression lithogra-' 
phique, caract^rise en ce qu'on expose la plaque presensibilisee suivant une 
image, le sel de diazoniim des plages exposees etant 4itmit par 1 'exposi- 
tion avec formation d'un compose organique hydrophobe, qui accepte l*encre 
grasse d'imprii&erle, puis on elimine, par dissolution ou dispersion a 
I'eaUy le sel de diazoniua des plages non exposees. 

Procede conforme a la revendication 8, caracterise en ce qu'on lave a I'eau 
la plaque presensibilisee e3q)o see, pendant une duree comprise entre 10 s et 
3 mn« 
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